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(?4) EMULSION E/H, COMPOSITION COMPRENANT UNE TELLE EMULSION ET UTILISATION EN COSMETIQUE, 
PHARMACIEOU HYGIENE. 



(5£J La presente invention a pourobjet I'utilisation d'une si- 
licone oxyalkylenee substitute en a-u, en particulier de for- 
mule (I) suivante: 



R— Si- 
I 

R 2 



dans laquelle: R = -(CH2) p O-(C 2 H 4 0) x (C 3 H 6 0) Y R 1 
ou: - R 1 represents H, CH 3 ou CH 2 CH 3 , 

- p est un entier allant de 1 a 5, x varie de 1 a 1 00, y varie 
de 0 a 50, - les unites (C 2 H 4 0) et (C 3 H 6 0) pouvant etre re- 
parties de fagon aleatoire ou par blocs, 

- les radicaux R 2 representent un radical alkyle en C1- 
C3 ou un radical phenyle 

- 5 s m < 300, 

dans une composition, a usage cosmetique, pharma- 
ceutique, dermatologique ou hygienique, afin de limiter, di- 



minuer et/ou de supprimer le transfert et/ou la migration de 
ladite composition. 

Elle a egalement pourobjet une emulsion eau-dans-hui- 
le stable, a usage cosmetique, pharmaceutique, dermatolo- 
gique ou hygienique, comprenant une phase aqueuse et 
une phase grasse comprenant une huile de silicone, carac- 
terisee par le fait qu'elle comprend au moins une silicone 
oxyalkylenee substitute en a-co choisie parmi celles defi- 
nies ci-dessus en association avec des matieres colorantes. 

L'invention a egalement pour objet une composition 
comprenant I'emulsion ci-dessus ainsi que ses applications 
dans les domaines cosmetique, pharmaceutique, dermato- 
logique ou hygienique. 
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EMULSION E/H, COMPOSITION COMPRENANT UNE TELLE EMULSION ET 
UTILISATION EN COSMETIQUE, PHARMACIE OU HYGIENE 

5 

La presente invention concerne I'utilisation d'une silicone oxyalkylenee substitute 
en a-© dans une composition cosmetique, pharmaceutique, dermatologique et/ou 
hygienique afin de limiter, diminuer et/ou de supprimer le transfert et/ou la 
10 migration de ladite composition, Elle concerne egalement des emulsions eau- 
dans-huile (E/H), des compositions a usage cosmetique, pharmaceutique ou 
hygienique ou dermatologique, comprenant une telle emulsion ainsi que leur 
utilisation dans les domaines cosmetique, pharmaceutique, dermatologique et/ou 
de I'hygiene, en particulier dans le domaine du maquillage. 

15 

Ces compositions peuvent constituer des produits de soin de la peau, y compris 
le cuir chevelu, et/ou des produits de maquillage de la peau, des muqueuses 
(levres ou interieurs des paupieres), des semi-muqueuses (levres), des fibres 
keratiniques (cheveux, cils, ongles) ou encore des produits de maquillage du 
20 corps. 

Les compositions de maquillage, en particulier de fonds de teint se presentent 
generalement sous forme de creme plus ou moins fluide comprenant des corps 
gras tels que des huiles et une phase particulaire generalement composee de 
25 charges et de pigments. 

On cherche en general a introduire dans la phase grasse des composes tels que 
les silicones qui apportent de la douceur et de la fluidite. Toutefois, il est connu 
que plus la teneur en huile de silicone augmente, plus I'obtention d'une emulsion 
30 E/H stable est difficile non seulement dans le temps mais egalement lorsqu'elle 
est soumise a d'importantes variations de temperature. En effet, la fluidite de la 
formule peut etre a I'origine de phenomenes d'instabilites au cours du temps, tels 
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que relargage d'huile en surface, sedimentation des pigments, epaississement, 
etc... 

Dans le but de diminuer ces phenomenes, il a ete propose dans US 4.698.178 
5 d'utiliser une nouvelle classe de tensioactifs silicones associes a des polyols pour 
les temperatures basses et a des electrolytes ou a des savons metalliques pour 
les temperatures elevees. 

^amelioration de la stabilite des emulsions E/H a egalement ete etudiee dans la 
10 demande EP 331.833 qui decrit I'utilisation de silicones oxyalkylenees associes a 
des argiles minerales gonflables a I'eau et dans la demande EP-A-612 517 qui 
preconise I'utilisation d'une association d'une silicone a groupements oxyalkylene 
et alkyle pendants avec un agent gelifiant et/ou epaississant. 

15 Neanmoins, ces compositions, lorsqu'elles sont appliquees sur la peau, les 
muqueuses ou les semi-muqueuses, presentent I'inconvenient de transferer. On 
entend par la que la composition est susceptible de se deposer, au moins en 
partie, sur certains supports avec lesquels elle est mise en contact, tels que, par 
exemple, un verre, un vetement ou la peau. 

20 

En se deposant, ladite composition laisse une trace sur ledit support. II s'en suit 
done une persistance mediocre de la composition sur la peau ou les muqueuses, 
d'ou la necessite de renouveler regulierement son application. 

25 Par ailleurs, I'apparition de traces inacceptables sur certains vetements et 
notamment sur les cols de chemisier peut ecarter certaines femmes de I'utilisation 
de ce type de maquillage. 

Un autre inconvenient de ces compositions reside dans le probleme de migration. 
30 On a en effet constate que certaines compositions avaient tendance a se 
propager a I'interieur des ridules et/ou des rides de la peau, dans le cas des fonds 
de teint ; dans les ridules qui entourent les levres, dans le cas des rouges a 
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levres ; dans les plis de la paupiere, dans le cas des fards a paupieres. On a 
egalement constate, dans le cas notamment des fards a paupieres, I'apparition de 
stries dans le maquillage, generees par les mouvements des paupieres. 
Tous ces phenomenes engendrent un effet inesthetique que Ton souhaite bien 
5 evidemment eviter. 



Le but de la presente invention est de fournir une emulsion eau-dans-huile qui 
presente une bonne stabilite. tout en conservant de bonnes proprietes 
cosmetiques. En particulier, il est recherche de pouvoir disposer d'une emulsion 
10 eau-dans-huile stable qui ne transfere pas apres son application, notamment sur 
la peau. 



II a maintenant ete decouvert de facon inattendue et surprenante que par I'emploi 
d'un tensioactif silicone particulier, a savoir une silicone oxyalkylenee substitute 
15 en a-co, il etait possible d'obtenir des emulsions E/H ayant non seulement une 
bonne stabilite dans le temps mais encore vis-a-vis des variations de temperature 
et presentant de plus d'excellentes proprietes cosmetiques ainsi qu'une bonne 
resistance au transfer! 



20 La presente invention a done pour objet I'utilisation d'une silicone oxyalkylenee 
substitute en a-co, en particulier de formule (I) suivante : 



R — Si - 0 - 
I 

R 2 



R< 
I 

~Si R 

I 

m R 



25 dans laquelle : R = -(CH 2 ) P 0-{C,H 4 0) x (C^O^ 



oil : - R 1 represente H, CH 3 ou CH 2 CH 3 , 

- p est un entier allant de 1 a 5, x varie de 1 a 100, y varie de 0 a 50, 

- les unites (C 2 H 4 0) et (C 3 H 6 0) pouvant etre reparties de facon aleatoire ou 
30 par blocs, 
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- les radicaux R 2 represented un radical alkyle en C1-C3 ou un radical phenyle, 

- 5 < m < 300, 

5 

dans une composition cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou 
pharmaceutique, afin de limiter, diminuer et/ou de supprimer le transfert et/ou la 
migration de ladite composition. 



Elle a egalement pour objet I'utilisation d'une silicone, telle que definie ci-dessus, 
dans une composition cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou 
pharmaceutique, afin d'ameliorer la tenue de ladite composition. 

15 Elle a encore pour objet I'utilisation d'une silicone, telle que definie ci-dessus, 
dans une composition cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou 
pharmaceutique, comme agent permettant de limiter, diminuer et/ou de supprimer 
le transfert et/ou la migration de ladite composition, et/ou comme agent 
permettant d'ameliorer la tenue de ladite composition. 



La presente invention a encore pour objet une emulsion eau-dans-huile, 
comprenant une phase aqueuse et une phase grasse comprenant une huile de 
silicone, caracterisee par le fait qu'elle comprend une silicone oxyalkylenee 
substitute en a-co de formule suivante : 



10 



20 



25 



R— SiO 




Si — R 



dans laquelle : 
-m = 100, 
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- R = (CH 2 ) 3 -0-(C 2 H 4 0) x -(C 3 H 6 0) y -CH 3 , ou x va de 3 a 100, y va de 1 a 50, le 
rapport en poids des unites C 2 H 4 0 sur les unites C 3 H 6 0 etant d'environ 42/58, le 
poids moleculaire moyen de R allant de 800 a 1000. 

et des matieres colorantes. 

Un autre objet de l'invention concerne une composition, en particulier a usage 
cosmetique, dermatologique, pharmaceutique ou hygienique, comprenant une 
emulsion telle que definie ci-dessus. 

L'invention porte egalement sur un procede de traitement non therapeutique de la 
peau et/ou des fibres keratiniques, notamment un procede de maquillage, 
consistant a appliquer sur la peau et/ou sur les fibres keratiniques une emulsion 
et/ou une composition telles que definies ci-dessus. 

L'emulsion E/H selon l'invention repond parfaitement aux normes de stabilite soit : 

- resistance a I'epreuve de centrifugation a 4000 tr/mn pendant 1 heure, 

- resistance au vieillissement a temperature ambiante (25 °C) pendant 2 mois a 
temperature ambiante (25 °C) et ainsi qu'a 45 C C, 

- resistance a 8 cycles successifs de 8 heures chacun dont les temperatures 
s'echelonnent de -20 °C a +20 °C. 

L'emulsion selon l'invention repond aux criteres suivants : 

- elle a et conserve au cours de ces tests un aspect macroscopique et 
microscopique homogene et stable (globules finernent disperses, absence de 
relargage) et 

- sa viscosite est constante au cours du temps. 

L'emulsion selon l'invention presente egalement une tres bonne resistance au 
transfert. De plus, l'emulsion appliquee sur la peau presente I'avantage de ne pas 
migrer dans les plis de la peau en particulier sur les paupieres et/ou les rides du 
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visage, en particulier au niveau des levres et des yeux. et de leurs contours (patte 
d'oie). 

On a constate que l'emulsion utilisee selon I'invention s'applique et s'etale 
5 facilement de facon homogene, sans laisser de sensation de gras et presente de 
bonnes proprietes cosmetiques. Le film obtenu presente egalement une texture 
legere et reste confortable a porter tout au long de la journee. 

Par ailleurs, il est possible d'ajouter a l'emulsion selon I'invention d'autres 
10 adjuvants tels que des huiles et/ou des poudres (pigments et/ou charges) tout en 
conservant une emulsion stable. L'emulsion est done compatible avec un grand 
nombre d'adjuvants cosmetiques. 

L'emulsion selon I'invention possede par ailleurs de bonnes qualites sensorielles 
15 notamment une grande facilite d'application, du contort, de la douceur, une bonne 
matite et une bonne couvrance, de I'uniformite et de la tenue. 

Dans l'emulsion selon I'invention, on utilise une silicone oxyalkylenee substitute 
en a-co. 

20 

Dans tout ce qui suit ou qui precede, on entend designer par silicone, en 
conformite avec I'acception generale, tous polymeres ou oligomeres 
organosilicies a structure lineaire ou cyclique, ramifiee ou reticulee, de poids 
moleculaire variable, obtenus par polymerisation et/ou polycondensation de 

25 silanes convenablement fonctionnalises, et constitues pour I'essentiel par une 
repetition de motifs principaux dans lesquels les atomes de silicium sont relies 
entre eux par des atomes d'oxygene (liaison siloxane sSi-O-Sin), des radicaux 
hydrocarbones eventuellement substitues etant directement lies par 
I'intermediaire d'un atome de carbone sur lesdits atomes de silicium. Les radicaux 

30 hydrocarbones les plus courants sont les radicaux alkyles notamment en C r C 10 et 
en particulier methyle, les radicaux fluoroalkyles, les radicaux aryles et en 
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particulier phenyle. lis peuvent etre par exemple substitutes par des groupements 
ester ou ether en C^C W , des groupements aralkyles en C 7 -C 60 . 

Ainsi, la silicone oxyalkylene substituee en a-a utilisable selon I'invention est un 
5 polymere organosilicie tel que defini ci-dessus, a structure lineaire, substitue aux 
deux extremites de la chame principale par des groupements oxyalkylene relies 
aux atomes de Si par I'intermediaire d'un groupement hydrocarbone. 

De preference, la silicone oxyalkylenee substituee en a-co repond a la formule 
10 generate (I) suivante : 



R 2 

Si-0 



1 5 dans laquelle : R = -(CH 2 ) P 0-(C 2 H 4 0) x (C 3 H 6 0) y R 1 



ou : - R 1 represente H, CH 3 ou CH 2 CH 3 , 

- p est un entier allant de 1 a 5, x varie de 1 a 100, y varie de 0 a 50, 

- les unites (C 2 H 4 0) et (C 3 H 6 0) pouvant etre reparties de fagon aleatoire ou 
20 par blocs, 



- les radicaux R 2 represented un radical alkyle en C1-C3 ou un radical phenyle, 



- 5 < m < 300, 

25 

De preference, la silicone oxyalkylenee subsitutee en a-co utilisee selon la 
presente invention repond a la formule generate (I) pour laquelle tous les radicaux 
R 2 sont des radicaux methyles et : 

- p va de 2 a 4, 
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-xva de3a 100, 
- m va de 50 a 200. 



De preference encore, le poids moleculaire moyen de R va de 800 a 2600. 

5 

De preference, le rapport en poids des unites C 2 H 4 0 par rapport aux unites C 3 H 6 0 
va de 100:10 a 20:80. De fagon avantageuse, ce rapport est d'environ 42/58. 



De preference encore, R 1 est le groupe methyle. 

10 

De facon plus preferentielle encore, I'emulsion selon I'invention comprend la 
silicone oxyalkylenee en cc-co de formule suivante : 



CH 
I 3 
R— SiO- 



CH 
I 3 

-Si R 

I 

, CH 



dans laquelle : 

- m = 100, 

- R = (CH 2 ) 3 -0-(C 2 H 4 0) x -(C 3 H 6 0) y -CH 3 , ou x va de 3 a 100, y va de 1 a 50, le 
rapport en poids du nombre de C 2 H 4 0 sur le nombre de C 3 H 6 0 etant d'environ 
42/58, le poids moleculaire moyen de R allant de 800 a 1000. 



La silicone oxyalkylenee substitute en a-co telle que definie ci-dessus est utilisee 
selon I'invention en une proportion allant de 0,1 a 30 % de preference de 0,5 a 
10 % en poids par rapport au poids total de I'emulsion. 

Parmi les produits du commerce pouvant contenir tout ou partie des silicones 
oxyalkylenees substitutes en a-co utilisables selon I'invention comme 
emulsionnant, on peut citer notamment ceux vendus sous les denominations de 
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"Abil EM 97" par la Societe Goldschmidt, ou encore de "KF 6009", "X22-4350", 
"X22-4349" ou "KF 6008" par la Societe Shin Etsu, 

Les emulsions selon I'invention comprennent egalement des matieres colorantes. 
5 Ces matieres colorantes peuvent etre soit des pigments mineraux ou organ iques 
ou des laques, qui sont generalement insolubles dans les milieux aqueux et 
organiques, soit des colorants solubles dans les milieux aqueux ou organiques. 

Les pigments peuvent etre presents dans I'emulsion a raison de 0-20 % en poids, 
10 par rapport au poids total de ('emulsion, et de preference a raison de 2-15 %. lis 
peuvent etre blancs ou colores, mineraux et/ou organiques. On peut citer, parmi 
les pigments mineraux, les dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi 
que les oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, les nacres telles 
que le mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou 
15 d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane colore. Parmi les pigments 
organiques, on peut citer le noir de carbone, et les laques de baryum, strontium, 
calcium, aluminium. Les pigments peuvent egalement presenter une surface 
hydrophobe ou peuvent etre traites de maniere a rendre leur surface 
hydrophobe ; ce traitement peut etre effectue selon les methodes connues de 
20 I'homme du metier ; les pigments peuvent notamment etre enrobes par des 
composes silicones tels que des PDMS et/ou par des polymeres, notamment des 
polyethylenes et/ou des acides amines. 

Les pigments ainsi enrobes peuvent etre incorpores dans I'emulsion selon 
25 I'invention en une proportion allant de 0,1 a 15 % en poids par rapport au poids 
total de I'emulsion. 

Les colorants peuvent etre des colorants polymeriques tels que ceux decrits 
dans: US-5,032,670 ; US-4,999,418 ; US-5,106,942 ; US-5,030,708 ; US- 
30 5,102,980 ; US-5,043,376 ; US-5,104,913 ; US-5,281,659, US-5,194,463 ; US- 
5,804,719 ;WO92/0791 3. 
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Les colorants peuvent egalement etre des colorants hydrosolubles tels que le sel 
disodique de ponceau, le sel disodique du vert d'alizarine, le jaune de quinoleine, 
le sel trisodique d'amarante, le sel disodique de tartrazine, le sel monosodique de 
rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la xanthophylle. 

Les colorants sont generalement presents dans les emulsions selon ('invention a 
une teneur allant de 0 a 15 %, de preference de 8 a 12 %. 



La phase grasse des emulsions selon I'invention comprend au moins une huile de 
10 silicone, volatile ou non. 



L'huile de silicone utilisable selon I'invention peut etre un polydiorganosiloxane 
lineaire, eventuellement fonctionnalise, ou cyclique ou un organopolysiloxane 
eventuellement reticule ou un melange de ceux-ci. 

Les polydiorganosiloxanes lineaires eventuellement fonctionnalises utilisables 
selon I'invention repondent a la formule generate suivante : 



CH 3 
-Si-O- 
CH 3 



CH 3 

I 

•Si-O- 
CH 3 



dans laquelle : 



-Xest -CH 3 ou OH.et 

- n est un entier allant de 0 a 2000. 

Parmi ceux-ci, on citera notamment les produits vendus sous la denomination de 
"AK" par la Societe WACKER, "SF" par la Societe GENERAL ELECTRIC et 
"ABIL" par la Societe GOLDSCHMIDT, tel que le produit "Abil 10". 
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Comme polydiorganosiloxanes cycliques selon I'invention, on peut utiliser, seuls 
ou en melange, des cyclomethicones de formule : 



dans laquelle : 

- n est un nombre entier de 3 a 8. 

10 

Parmi les cyclomethicones particulierement preferees, on citera le 
cyclotetradimethylsiloxane (n = 4), le cyclopentadimethylsiloxane (n = 5), et le 
cyclohexadimethylsiloxane (n = 6). 

15 On peut notamment utiliser les produits vendus sous les denominations de "DC 
Fluid 244", "DC Fluid 245", "DC FLuid 344 et "DC Fluid 345" par la Societe Dow 



D'autres cyclomethicones utilisables selon I'invention sont celles vendues sous les 
20 denominations de "Abil K4" par la Societe GOLDSCHMIDT ; sous les 
denominations de "Silbione 70045 V2" et de "Silbione Huile 70045 V5" par la 
Societe RHONE POULENC ; ainsi que sous les denominations de "Volatil 
Silicone 7158" et de "Volatil Silicone 7207" par la Societe UNION CARBIDE. 




CH 3 



5 



Corning. 



25 De preference, on utilise les huiles de silicone volatiles, dont les cyclomethicones. 
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Tel qu'indique ci-dessus, I'huile de silicone utilisee selon I'invention est de 
preference presente en une proportion d'au moins 5 % et de preference allant de 
25 a 45 % en poids par rapport au poids total de I'emulsion. 

5 Les compositions de I'invention peuvent egalement comprendre d'autres 
composes silicones. 

Parmi ces composes silicones, on peut citer les polyalky^CVC^siloxanes, dont 
les huiles de silicone phenylees, ainsi que les gommes de silicones et les cires de 
10 silicone. 

Les gommes de silicone utilisables dans la composition de I'invention peuvent 
etre des polysiloxanes de masse moleculaire elevee, de I'ordre de 200 000 a 
1 000 000 et de viscosite superieure a 500 000 mPa.s. Elles peuvent etre utilisees 
15 seules ou en melange avec un solvant tel qu'une huile polydimethylsiloxane ou 
polyphenylsiloxane, ou une cyclomethicone. 

Les gommes peuvent etre presentes jusqu'a 5 % en poids de matiere active dans 
la composition finale, de preference jusqu'a 1 %. 

20 

Les cires de silicone utilisables dans la composition selon I'invention peuvent etre 
des polysiloxanes lineaires substitues. On peut citer, par exemple, les cires de 
silicone polyether, les alkyl ou alkoxy-dimethicones ayant de 16 a 45 atomes de 
carbone. Ces cires de silicone peuvent etre presentes a raison de 0 a 15 % en 
25 poids dans la composition finale, de preference a raison de 2 a 10 %. 

Les emulsions selon I'invention peuvent egalement comprendre des resines de 
silicone comprenant une combinaison des unites R 3 Si0 1/2 , P^SiO^ , RSiO^ et 
Si0 4/2 . 
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Les compositions selon I'invention peuvent egalement comprendre des corps gras 
non silicones dont des corps gras pateux, des gommes, des cires et des huiles 
d'origine vegetale, minerale, animale ou synthetique. 

5 On peut definir les composes gras pateux a I'aide d'au moins une des proprietes 
physico-chimiques suivantes : 

- une viscosite de 0,1 a 40 Pa.s (1 a 400 poises), mesuree a 40 °C avec un 
viscosimetre rotatif CONTRAVES TV equipe d'un mobile MS-r3 ou MS-r4 a la 

10 frequence de 60 Hz, 

- un point de fusion de 25-70 °C, de preference 25-55 °C. 

Comme cires utilisables dans I'invention, on peut citer les cires d'origine animale 
comme la lanoline, la cire d'abeilles, le spermaceti, les derives de la lanoline tels 

15 que les alcools de lanoline, la lanoline hydrogenee, hydroxylee ou acetylee, les 
acides gras de la lanoline et I'alcool de lanoline acetylee ; les cires d'origine 
vegetale telles que la cire de Carnauba, de Candellila, de kapok, d'Ouricury, de 
riz, de jojoba hydrogenee, d'Alfa, du Japon ou les cires de fibres de liege ou de 
canne a sucre ou encore le beurre de cacao ; les cires minerales par exemple de 

20 paraffine, de montan, de lignite, de petrolatum, de vaseline ou les cires 
microcristallines, la ceresine, I'ozokerite ; les cires synthetiques comme les cires 
de polyethylene, les cires obtenues par synthese de Fischer-Tropsch et les esters 
lineaires resultant de la reaction d'un acide carboxylique sature en C 10 a C 40 et 
d'un alcool sature en C 10 a C 40 comme le myristate de myristyle. On peut aussi 

25 utiliser I'alcool cetylique, I'alcool stearylique, les lanolates ou stearates de calcium, 
I'huile de ricin, de palme, de coco, de tournesol ou de coprah hydrogenee. 

La phase grasse de I'emulsion E/H selon I'invention peut comprendre une ou des 
huile(s) hydrocarbonee(s) dans une proportion allant jusqu'a 40 % en poids par 
30 rapport au poids total de la phase grasse de I'emulsion. 
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Comme huile hydrocarbonee, on citera : toute huile (ou melange d'huiles) fluide 
stable a la temperature d'utilisation habituelle des produits cosmetiques, 
pharmaceutiques, hygieniques telles que les huiles d'origine vegetale ou animale, 
minerale ou synthetique, les huiles fluorees et les triglycerides d'acides gras en 

5 C 12: C 18 . 

Parmi les huiles d'origine vegetale ou animale, modifiees ou non, on peut citer par 
exemple I'huile d'amande douce, I'huile d'avocat, I'huile de ricin, I'huile d'olive, 
I'huile de jojoba, I'huile de tournesol, I'huile de germes de ble, I'huile de sesame, 
10 I'huile d'arachide, I'huile de pepins de raisin, I'huile de soja, I'huile de colza, I'huile 
de carthame, I'huile de coprah, I'huile de maTs, I'huile de noisette, le beurre de 
karite, I'huile de palme, I'huile de noyau (d'abricot), I'huile de calophyllum. 

Parmi les huiles d'origine minerale, on peut citer par exemple I'huile de paraffine. 

15 

Parmi les huiles synthetiques, on peut citer notamment les isoparaffines volatiles 
ou non et les poly-isobutenes. 

Ces corps gras peuvent en particulier etre choisis de maniere variee par I'homme 
20 du metier afin de preparer une composition ayant les proprietes souhaitees, par 
exemple en consistance ou en texture, lis sont de preference utilises a une teneur 
inferieure ou egale a 7 % en poids par rapport au poids total de I'emulsion, afin de 
conserver les proprietes avantageuses de I'emulsion utilisee selon I'invention. 

25 Parmi les autres adjuvants liposolubles que Ton peut incorporer a la phase 
grasse, on peut citer les filtres U.V. lipophiles, les vitamines lipophiles, les 
antioxydants et les parfums, les ceramides. 

La phase aqueuse de I'emulsion selon I'invention peut comprendre de I'eau ou 
30 une eau florale telle que I'eau de bleuet. 
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En outre, la phase aqueuse peut comprendre de 0 % a 14 % en poids, par rapport 
au poids total de la phase aqueuse, d'un monoalcool inferieur en C 2 -C 6 et/ou d'un 
polyol tel que le glycerol, le butyleneglycol, I'isopreneglycol, le propyleneglycol. 

5 La phase aqueuse peut egalement renfermer des adjuvants communement 
utilises dans les emulsions E/H cosmetiques. On citera par exemple les 
lubrifiants, les agents hydratants, tels que le glycerol et le propylene glycol, les 
oligo-elements, les filtres UV hydrophiles, les polysaccharides ainsi que des 
electrolytes tels que NaCI ou MgS04. Elle peut egalement comprendre des 
10 principes actifs tels que des extraits vegetaux, des extraits bacteriens, des 
proteines ou leurs hydrolysats et notamment des hydrolysats de collagene ou 
d'elastine. 

Ces principes actifs peuvent etre presents en une proportion comprise entre 1 et 
15 15 %, en poids, par rapport au poids total de I'emulsion. 

Selon la texture desiree pour I'emulsion selon I'invention, la proportion de la phase 
aqueuse dispersee peut aller de 35 % a 80 %, 

20 D'une maniere generate, I'emulsion selon I'invention peut comprendre de 30 % a 
55 % en poids de phase grasse, et de 35 % a 75 % en poids de phase aqueuse. 

En outre, I'emulsion selon I'invention peut comprendre un ou plusieurs 
cotensioactifs, un ou plusieurs agents epaississants dans des concentrations 
25 preferentielles allant de 0 a 6 % en poids, par rapport au poids total de I'emulsion. 

L'agent epaississant peut etre choisi parmi les argiles modifiees telles que le 
silicate de magnesium modifie (bentone gel VS38 de RHEOX), I'hectorite modifiee 
par le chlorure de distearyl dimethyl ammonium (bentone 38 CE de RHEOX). 

30 

De facon avantageuse, I'emulsion selon I'invention est substantiellement exempte 
d'agent epaississant. 
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L'emulsion selon I'invention peut egalement comprendre des charges 
habituellement utilisees dans les compositions cosmetiques. 

5 Les charges, qui peuvent etre presentes dans l'emulsion a raison de 0-20 % en 
poids, par rapport au poids total de l'emulsion, de preference 0-10 %, peuvent 
etre minerales ou de synthese, lamellaires ou non lamellaires. On peut citer le 
talc, le mica, la silice, le kaolin, le Teflon, I'amidon, la nacre naturelle, le nitrure de 
bore, les microspheres telles que I'Expancel (Nobel Industrie), les microeponges 
10 telles que le polytrap (Dow Corning). De preference, on utilise des charges 
spheriques dont la taille est inferieure a 25 urn telles que les poudres de 
polyethylene, les poudres de Nylon, les microbilles de resine de silicone 
(Tospearls de Toshiba), les microspheres de silice, ces charges pouvant 
contribuer a ameliorer les proprietes non transfert des emulsions de I'invention. 

15 

L'emulsion selon I'invention peut egalement comprendre un compose filmogene. 

Le compose filmogene peut etre choisi parmi les polymeres en dispersion 
aqueuse, comme par exemple des polymeres acryliques, polyesters et/ou 
20 polyurethannes en dispersion aqueuse. Par exemple la composition peut 
comprendre un copolymere acetate de vinyle/p-tertio-butyl-benzoate de 
vinyl/acide crotonique en dispersion aqueuse partiellement neutralise, stabilise. 

L'emulsion selon I'invention peut egalement comprendre une dispersion de 
25 particules de polymere dans un milieu non aqueux, comme decrit par exemple 
dans le document EP 749747. 

L'emulsion selon I'invention peut comprendre en outre un milieu cosmetiquement, 
pharmaceutiquement ou hygieniquement acceptable. Elle peut comprendre alors 
30 tout additif usuellement utilise dans le domaine cosmetique, pharmaceutique ou 
hygienique, tels que des antioxydants, des parfums, des huiles essentielles, des 
conservateurs, des actifs cosmetiques, des hydratants, des vitamines, des 
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sphingolipides, des polymeres liposolubles notamment hydrocarbones, tels que le 
polybutene, les polyalkylenes, les polyacrylates et les polymeres silicones 
compatibles avec les corps gras. 

5 Ces additifs peuvent etre presents dans la composition a raison de 0-10 % en 
poids. 

Bien entendu I'homme du metier veillera a choisir ce ou ces eventuels composes 
complementaires, et/ou leur quantite, de maniere telle que les proprietes 
10 avantageuses de la composition selon I'invention ne soient pas, ou 
substantiellement pas, alterees par I'adjonction envisagee. 

Les emulsions et/ou compositions selon I'invention peuvent se presenter sous la 
forme d'un produit cosmetique et notamment sous la forme d'un produit de soin 
15 pour le corps et/ou le visage et/ou le cuir chevelu ou bien encore d'un produit de 
maquillage, en particulier un fond de teint, un fard a joues ou a paupieres, un eye- 
liner, un mascara ou un rouge a levres. 

L'emulsion selon I'invention peut etre sous forme d'une emulsion epaissie, d'une 
20 emulsion fluide, d'une creme, d'un lait ou d'un serum, susceptible d'etre utilise 
comme produit de soin ou solaire. 

De preference, les emulsions selon I'invention se presentent sous la forme d'une 
emulsion fluide ayant une viscosite allant de 100 cps a 200 poises, cette viscosite 
25 etant mesuree a 25 °C a un taux de cisaillement de 200 s" 1 . Par exemple, cette 
viscosite peut etre mesuree sur un Rheomat 180 de Mettler en utilisant le 
module 2. 

Le procede de preparation des emulsions selon I'invention consiste : (a) en un 
30 premier temps, a chauffer la phase grasse contenant le systeme emulsionnant 
jusqu'a une temperature suffisante pour fondre tous les constituants, de 
preference entre 60 et 85 °C puis a y incorporer les adjuvants liposolubles 
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additionnels eventuels, et (b) en un deuxieme temps, apres refroidissement de la 
phase grasse entre 40 et 60 °C, a ajouter la phase aqueuse, portee a la meme 
temperature, a la phase grasse sous faible agitation et de maniere lente, puis 
lorsque la temperature est revenue a environ 25 °C, a soumettre alors la 
5 preparation a une forte agitation. 

Cette deuxieme etape peut etre egalement realisee par addition sous vive 
agitation de la phase aqueuse a la phase grasse, la phase aqueuse etant portee 
a la meme temperature que la phase grasse. 

10 

On va maintenant donner a titre d'illustration, plusieurs exemples de compositions 
cosmetiques sous forme d'emulsions E/H. Dans les exemples qui suivent, les 
quantites sont donnees en pourcentage en poids par rapport au poids total de la 
composition. 

15 

EXEMPLE COMPARATIF : 

La Demanderesse a realise les deux emulsions A et B suivantes de viscosites 
20 similaires (~ 500 cps a T° = 25 °C). Ces viscosites ont ete mesurees avec un 
viscosimetre RM180 Rheomat (Rheomectric Scientific) de Mobile 2, a la 
temperature de 25 °C et au taux de cisaillement 200s' 1 , au temps t = 10 minutes. 

L'emulsion A comprend une silicone oxyalkylenee en a-co conforme a I'invention. 
25 L'emulsion B comprend une silicone oxyalkylenee dont les groupes oxyalkylenes 
ne sont pas aux extremites de la chame siliconee mais pendants a cette chame. 
L'emulsion B comprend egalement des agents epaississants (diphenyl 
dimethicone et hectorite) pour obtenir la viscosite desiree. 

30 
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Emulsion A (conforme a I'invention) : 

- melange silicone oxyethylenee oxypropylenee substitute 
en a-co /cyclomethicone (85/15) vendu sous la denomination 



5 commerciale 7\bil EM 97" par la Societe Goldschmidt 6 % 

- isostearyl diglyceryl succinate vendu sous la denomination 
commerciale "Imwitor 780 K" par la Societe Hiils 2 % 

- cyclomethicone 25 % 

- isododecane 4,55 % 
10 -pigment 10 % 

- poudre de Nylon 8 % 

- copolymere acetate de vinyle/p-tertio-butyl-benzoate 
de vinyl/acide crotonique en dispersion aqueuse partiel- 

lement neutralise, stabilise 20 % 

15 - adipate de diisopropyle 1 % 

- eau qs 100 % 



Emulsion B (comparative) : 



- silicone a groupements alkyle, oxyethylene et oxypropylene 
pendants dans un melange polyglyceryl-4-isostearate et hexyl 
laurate vendue sous la denomination commerciale "Abil WE 09" 

par la Societe Goldschmidt 9 % 

- melange stearate de glycol acetyle et tristearine vendu sous 

la denomination commerciale "Unitwix" par la Societe Guardian 0,5 % 

- cyclomethicone 25 % 

- diphenyl dimethicone 6 % 

- isododecane 4,55 % 

- hectorite 4 % 
-pigment 10 % 

- poudre de Nylon 8 % 

- copolymere acetate de vinyle/p-tertio-butyl-benzoate 
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de vinyl/acide crotonique en dispersion aqueuse partiel- 
lement neutralise, stabilise 



20 



% 



- adipate de diisopropyle 



1 



% 



- eau 



qs 100 % 



5 



Ces emulsions ont ete obtenues selon le procede de preparation suivant : 

- on predisperse les pigments dans une partie de la cyclomethicone. 

10 

- On homogeneise le reste d'huile avec les tensioactifs (a 40-50 °C pour 
I'emulsion B, a froid pour I'emulsion A). 

< - On laisse refroidir. On a ajoute les pigments dans ce melange, la poudre de 
15 nylon, (et I'hectorite modifiee pregonglee dans un peu d'isododecane, pour 
I'emulsion B). 

- On a ajoute I'ensemble de la phase aqueuse dans la phase grasse precedente, 
sous agitation lente d'abord, puis a forte puissance pendant 10 minutes. 

20 

- On a ajoute, sous agitation lente, le copolymere et I'adipate de diisopropyle. 

Ces deux fonds de teint ont une texture cremeuse, legere et douce. Leur 
25 application sur la peau est facile et donne a la peau un aspect veloute. Le toucher 
est tres doux. Le confort est bon. 

1°) Evaluation de la stabilite : 

30 

L'emulsion A selon I'invention presente une meilleure stabilite apres 1 mois a T° = 
45 °C que I'emulsion B (pour I'emulsion B, on observe un fort relarguage d'huile 
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en surface de I'emulsion ainsi que de nombreux signes de lachage de I'emulsion 
et de reagglomeration des pigments au microscope) et ce, meme en I'absence de 
composes stabilisants tels que la gomme de silicone (diphenyl dimethicone) et 
I'hectorite qui sont presents dans I'emulsion B. 

2°) Evaluation de la resistance au transfer! : 

La Demanderesse a evalue la resistance au transfert de ces deux compositions 
de la maniere suivante : les emulsions A et B ont ete appliquees comparativement 
par demi-cou sur un panel de 6 personnes. Puis on a laisse secher les produits 
pendant 10 minutes. Ont ensuite ete appliquees des collerettes pendant 
30 minutes sur chaque demi-cou. 



Les resultats obtenus sont rassembles dans le tableau suivant : 



Transfert 


Emulsion A (invention) 


Emulsion B (comparative) 


Nul 


0 






Traces 1 






Traces + 


2 






Leger 


3 


3 




Leger + 


4 


1 


1 


Moyen 


5 


2 


4 


Moyen + 


6 




1 


Important 


7 






SCORE (moyenne) 


3,8 


5 



II ressort clairement du tableau ci-dessus que pour une viscosite similaire la 
composition selon I'invention qui comprend la silicone oxyalkylenee particuliere de 
I'invention transfere moins qu'une emulsion de I'etat de la technique comprenant 
une silicone oxyalkylenee non conforme a celle de I'invention. 
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REVINDICATIONS 

1. Utilisation d'une silicone oxyalkylenee substituee en a-co dans une composition 
5 cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique, afin de limiter, 

diminuer et/ou supprimer le transfert et/ou la migration de ladite composition. 

2. Utilisation d'une silicone oxyalkylenee substituee en a-co dans une composition 
cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique, afin d'ameliorer la 

10 tenue de ladite composition. 

3. Utilisation d'une silicone oxyalkylenee substituee en a-co dans une composition 
cosmetique, dermatologique, hygienique et/ou pharmaceutique, comme agent 
permettant de limiter, diminuer et/ou de supprimer le transfert et/ou la migration 

15 de ladite composition, et/ou comme agent permettant d'ameliorer la tenue de 
ladite composition. 

4. Utilisation selon I'une quelconque des revendications 1 a 3, caracterisee par le 
fait que la silicone oxyalkylenee repond a la formule (I) suivante : 

20 

I * I 
R — Si-0 — r-Si-0 — Si R (I) 

dans laquelle : R = -(CH 2 ) P 0-(C 2 H 4 OX (CaHgO^R 1 

25 

ou : - R 1 represente H, CH 3 ou CH 2 CH 3 , 

- p est un entier allant de 1 a 5, x varie de 1 a 100, y varie de 0 a 50, 

- les unites (C 2 H 4 0) et (C 3 H 6 0) pouvant etre reparties de facon aleatoire ou 
par blocs, 



23 
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- les radicaux R 2 represented un radical alkyle en C1-C3 ou un radical phenyle, 

- 5 < m < 300, 

5 

5. Utilisation selon la revendication 4, caracterisee par le fait que tous les 
radicaux R 2 sont des radicaux methyles et : • 

- p va de 2 a 4, 
-xvade3a 100, 

10 - m va de 50 a 200. 

6. Utilisation selon la revendication 4 ou 5, caracterisee par le fait que le poids 
moleculaire moyen de R va de 800 a 2600. 

15 7. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 4 a 6, caracterisee par le 
fait que le rapport en poids des unites C 2 H 4 0 par rapport aux unites C 3 H 6 0 va de 
100:10 a 20:80. 

8. Utilisation selon la revendication 7, caracterisee par le fait que ce rapport est 
20 d'environ 42/58. 

9. Utilisation selon Tune quelconque des revendications 4 a 8, caracterisee par le 
fait que R 1 est le groupe methyle. 

25 10. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee par le fait que la silicone oxyalkylenee repond a la formule suivante : 



CH 



R — SiO 



Si-0 — Si R 
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dans laquelle : 

- m = 100, 

- R = (CH 2 ) 3 -0-(C 2 H 4 O) x -(C 3 H 6 O) y -CH 3 , ou x va de 3 a 100, y va de 1 a 50, le 
5 rapport en poids du nombre de C 2 H 4 0 sur le nombre de C 3 H 6 0 etant d'environ 

42/58, le poids moleculaire moyen de R allant de 800 a 1000. 



11. Utilisation selon Tune quelconque des revendications precedentes, 
caracterisee par le fait que la silicone est presente dans la composition en une 
10 proportion allant de 0,1 a 30 %, de preference de 0,5 a 10 %, en poids par rapport 
au poids total de la composition. 



12. Emulsion eau-dans-huile comprenant une phase aqueuse et une phase 
grasse comprenant une huile de silicone, caracterisee par le fait qu'elle comprend 
15 une silicone oxyalkylenee substitute en a-co de formule suivante : 



R— SiO - 



Ah 



Si-0 
I 

CH 



-Si — 

I 

, CH 



dans laquelle : 
-m = 100, 

- R = (CH 2 )3-0-(C 2 H 4 0) x -(C 3 H 6 0) y -CH 3 , ou x va de 3 a 100, y va de 1 a 50, le 
rapport en poids des unites C 2 H 4 0 sur les unites C 3 H 6 0 etant d'environ 42/58, le 
poids moleculaire moyen de R allant de 800 a 1000, 
et des matieres colorantes. 



25 



13. Emulsion selon la revendication 12, caracterisee par le fait que la silicone 
oxyalkylenee est presente dans I'emulsion en une proportion allant de 0,1 a 30 %, 
de preference de 0,5 a 10 %, en poids par rapport au poids total de I'emulsion. 
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14. Emulsion selon la revendication 12 ou 13, caracterisee par le fait que les 
matieres colorantes sont choisies parmi les pigments mineraux ou organiques, les 
laques, les colorants solubles dans les milieux aqueux ou organiques. 

5 15. Emulsion selon la revendication 14, caracterisee par le fait que les pigments 
sont choisis parmi les dioxydes de titane, de zirconium ou de cerium, ainsi que les 
oxydes de zinc, de fer ou de chrome, le bleu ferrique, les nacres telles que le 
mica recouvert d'oxyde de titane, d'oxyde de fer, de pigment naturel ou 
d'oxychlorure de bismuth ainsi que le mica titane colore, le noir de carbone, les 
10 laques de baryum, strontium, calcium, aluminium, les pigments enrobes par des 
composes silicones tels que des PDMS et/ou par des polymeres, notamment des 
polyethylenes et/ou des acides amines. 

16. Emulsion selon la revendication 15, caracterisee par le fait que les pigments 
15 sont presents dans I'emulsion a raison de 0-20 %, de preference a raison de 2-15 

%, en poids par rapport au poids total de I'emulsion. 

17. Emulsion selon la revendication 14, caracterisee par le fait que les colorants 
sont choisis parmi le sel disodique de ponceau, le sel disodique du vert 

20 d'alizarine, le jaune de quinoleine, le sel trisodique d'amarante, le sel disodique de 
tartrazine, le sel monosodique de rhodamine, le sel disodique de fuchsine, la 
xanthophylle. 

18. Emulsion selon la revendication 17, caracterisee par le fait que les colorants 
25 sont presents dans les emulsions selon Tinvention a une teneur allant de 0 a 

15%, de preference de 8 a 12 %, en poids, par rapport au poids total de 
I'emulsion. 

19. Emulsion selon I'une quelconque des revendications 12 a 18, caracterisee par 
30 le fait que I'huile de silicone est choisie parmi les polydtorganosiloxane lineaires, 

eventuellement fonctionnalises, ou cycliques ou les organopolysiloxanes 
eventuellement reticules ou un melange de ceux-ci. 
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20. Emulsion selon la revendication 19, caracterisee par le fait que I'huile de 
silicone est un polydiorganosiloxane cyclique. 

5 21. Emulsion selon Tune quelconque des revendications 12 a 20, caracterisee par 
le fait que I'huile de silicone est presente en une proportion d'au moins 5 % et de 
preference allant de 25 a 45 % en poids par rapport au poids total de la 
composition. 

10 22. Emulsion selon Tune quelconque des revendications 12 a 21 . caracterisee par 
le fait qu'elle comprend en outre au moins un corps gras non silicone choisi parmi 
des corps gras pateux, des gommes, des cires et des huiles d'origine vegetale, 
minerale, animale ou synthetique. 

15 23. Emulsion selon Tune quelconque des revendications 12 a 22, caracterisee par 
le fait qu'elle comprend en outre au moins une charge choisie parmi le talc, le 
mica, la silice, le kaolin, le Teflon, I'amidon, la nacre naturelle, le nitrure de bore, 
les microspheres, les microeponges, les poudres de polyethylene, les poudres de 
Nylon, les microbilles de resine de silicone, les microspheres de silice. 

20 

24. Emulsion selon Tune quelconque des revendications 12 a 23, caracterisee par 
le fait qu'elle comprend en outre un compose filmogene. 

25. Emulsion selon Tune quelconque des revendications 12 a 24, caracterisee par 
25 le fait qu'elle presente une viscosite allant de 100 cps a 200 poises a 25 °C. 

26. Composition a usage cosmetique, dermatologique, pharmaceutique ou 
hygienique, caracterisee par le fait qu'elle comprend une emulsion telle que 
definie a I'une des revendications 12 a 25. 

30 

27. Composition selon la revendication 26, caracterisee par le fait qu'elle est 
sous la forme d'un produit de soin pour le corps et/ou le visage et/ou le cuir 
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chevelu ou bien encore d'un produit de maquillage, en particulier un fond de teint, 
un fard a joues ou a paupieres, un eye-liner, un mascara ou un rouge a levres. 

28. Composition selon la revendication 26, caracterisee par le fait qu'elle est sous 
5 forme d'une emulsion epaissie, d'une emulsion fluide, d'une creme, d'un lait ou 

d'un serum. 

29. Procede de traitement non therapeutique de la peau et/ou des fibres 
keratiniques, notamment un procede de maquillage, consistant a appliquer sur la 

10 peau et/ou sur les fibres keratiniques une emulsion et/ou une composition telles 
que definies a Tune quelconque des revendications 12 a 28. 
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Abstract (Basic): EP 945130 A2 

NOVELTY - alpha-omega Oxyalkylene substituted silicone (I) is used 
in a cosmetic, dermatological, hygienic and/or pharmaceutical 
composition: 

(1) for limiting, decreasing and/or eliminating the transfer or the 
migration of the composition; or 

(2) for improving the resistance of the composition. 

DETAILED DESCRIPTION - INDEPENDENT CLAIMS are also included for: 
(1) a water in oil emulsion comprising an aqueous phase and an oil 
phase comprising a silicone oil containing alpha-omega oxyalkylene 
substituted silicone of formula (la), and colorant components; and 



(2) a composition comprising the above emulsion. 
m=100; 

R=(CH2)3-0-(C2H40)x-(C3H60)y-CH3; 

x=3-100; and 

y=1-50. 

The weight ratio of C2H40 to C3H60 is 42:58 and the average 
molecular weight of R is 800-1000. 

ACTIVITY - Dermatological. 

MECHANISM OF ACTION - None given. 

USE - The composition can be used as cometic, dermatological, 
pharmaceutical or hygienic composition, preferably as a treatment 
product for the body, face and/or scalp, a make-up product such as 
foundation, blusher, eyeshadow, eyeliner, mascara or lipstick. The 
emulsion and/or composition can also be used as non-therapeutical 
treatment of the skin and/or keratinic fibers. 

ADVANTAGE - The emulsion is macroscopically or microscopically 
homogeneous and stable even after stability tests (e.g. centrifuge test 
at 4000 rotation/minute for 1 hour). Its viscosity stays constant. The 
emulsion is also resistant to transfer; it does not migrate to the 
crease of the skin. It can be applied and spread easily and 
homogeneously, without greasy feeling and has good cosmetic properties. 
The obtained film has a light texture and stays comfortable all day. 
The emulsion has also good sensorial qualities. Two emulsion (a) and 
(b) were compared for their stability. Emulsion (a) comprises (wt.%): 
Abil EM 97 (RTM: a mixture of alpha-omega oxyalkylene substituted 
silicone and cyclomethicone (85:15)) (6), Imwitor 780 K (RTM: 
isostearyl diglyceryl succinate) (2), cyclomethicone (25), isododecane 
(4.55), pigment (10), Nylon powder (8), copolymer vinyl 
acetate/p-tert.butyl-benzoate/crotonique acid in stabilized partially 
neutralized aqueous dispersion (20), diisopropyl adipate (1 ) and water 
(qs 100). Emulsion (b) comprises (wt.%): Abil WE 09 (RTM: alkyl, 
oxyethylene and oxypropylene substituted silicone in 
polyglyceryl-4-isostearate and hexyl laurate) (9), Unitwix (RTM: 
mixture of acetyl substituted glycol stearate and tristearin) (0.5), 
cyclomethicone (25), isododecane (4.55), biphenyl dimethicone (6), 
hectorite (4), pigment (10), Nylon powder (8), copolymer vinyl 
acetate/p-tert.butyl-benzoate/crotonique acid in stabilized partially 
neutralized aqueous dispersion (20), diisopropyl adipate (1) and water 
(qs 100). The two foundation have a creamy texture and good sensorial 
qualities, (a) has a better stability than (b) after one month at 45 
degrees C (in (b), the oil separates and the pigment agglomerates). 
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